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cnocoB nojiyqEHM^i sthjialietata 
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M3o6peTeHHe othochtch k ycosepiueHCTBOBa- 
HHK) cnoco6a ^nojiyqeHHH STHJiaueTara, HBJiaio- 
merocH ujHpaKO HSsecTHbiM npoAyxTOM b x-hmm- 

HeCKOH 'HpOMblUJ.aeHHOCTH. 

HaaecTeH onoco6 'noJiyneHHA 3TH;iaueTaTa ^e- 5 
rHziporeHHaauHefi 3THJioBoro cnHpxa na mcahom 

KaiaJIHSaTOpe, aKTHBHpOSaHHOM THTaHOM, inpH 

T-eM'nepaType 'npeHMymecTBemio 275° C -ii cKopo- 
CTH noAatjH sTHJioBoro onHpTa, paoHOH 0,3 — 

0,6 aIa KaT, HaC, OaHSKO HeBblcOKHH BblXO.T; 10 

aTHJiauerara (36 — 46%) h A^HTe^ibHocib tnpo- 
uecca (cbCM 3TH.aaueTaTa c JiHTpa KaxaviHaaTf)- 
pa B qac cocTaBwiHCT 97,0—163,0 a) arpa-HHMH- 

BaiOT 'B03MO>KH0CTH CFO npHMeWeH'HH. 

C u€.rifaio HHTeHcH'(})HKauHH npouecca h nosbt- 15 
liienHH BbixoAa 'np€;i;iaraeTC5i b KaMecTBe aKTH- 
BHpyiomeH ;io6aBKH k Me/iHOMy KaTajiHsaiopy 
Hcno.TbsoBaTb UHHK, -npouecc Benyr -npH Harpe- 
Ban-HH 'npeHMyiuecTBeHHO 'npH 250** C h oC-be.M- 
■HOH cKopacTH 250—700 aU Kar. nac, tnpeHMvme- 20 
CTBCHHo .npH 300—500.4/^ Kar. nac. Ocymecmne- 
HHe flaHHaro cnocoda no3Bo;ifleT yBejiH'qHTb ctjCm 
3TH;iaueTaTa c JinTpa Kara-TnaaTopa 'b ^ac ;io 
200 — 255 2 H oSecneuHBaer bwcokhh Bbixoa 
^TH.TaueTaia (90 — 93 7o). 25 

n p H M e p 1. B peaKTop, TtpeiiCTaBJifliomHH 
co6oii TpyfiKy aHaMerpoM 25 mm.^ «H3roTOBJieH- 
HbiH H3 Hep^iOBeiomeH ctajiH, aarpyjKawr 20 cm^ 
MeAHo-uHHKOBoro KarajiHsaTopa h npH 180°C 
nponycKaioT sTHJiOBbiH cnHpr co CKOpocTbio 30 


500 Afnac. 3a onHT (b reneHHe 4 nac) <no/iyMaiOT 
16 z STHJiaueraxa, hto cocTaB.i5i-eT 'npoHSBOAH* 
Te.ibHOCTb KarajiHsaTopa 202 z STH^iauerara 
c JiHTpa KaTaji'Haaropa b qac. KoHsepcHH sthjio- 
Doro onHpxa — 33%. Buxozi. aTH.aaueTara Ha 
npopearHpoBa'BmHH sTHJioBbiH onH-px — 65,3%. 

ripHMep 2. nprt 3arpy3Ke b peaKTop» KaK h 
b -npHMepe 1, 20 cm^ cBOKero KaxajiHsaxopa 3TH- 
-lOBbiH cnHpx 'nponycKaiox co cKopocTbio 
355 Al%ac jipH 260° C. 3a 4 nac peaicuH'H 'no.?iy- 
qeHo 1 1 e axMJiauexaxa, hxo cocxaB;iHex tnpOH3- 
BOAHieJibHocxb Kaxa.iH3axopa 137 z stHJia-uexa- 
ra c .THxpa Kaxa;iH3axopa b nac. KoHBepcHH 9th- 
.lOBoro cnwpxa — 21,5%. BbixoA 3XH;iaueTaTa 
Ha npopearHpoBaBUJHH axH/ioBuft cnnpx — 93%. 

n p H M e p 3. ripouecc npox^Kaex corjiacHO 
ycJioBHfl.M, AaHHbiM B 'npHMcpe 2. 3xh;iotuh 
cnHpx -nponycKarax co CKopocxbio 505 Ajnac inpH 
250° C. 3a 4 nac peaKUHH nojiyqeno 20,4 a 3TM.a- 
auexaxa, qxo cocxaB.inex ■npoH3BOiiHxe;ibHocxb 
KaxajiHsaxopa 255 z 3XH;iauexaxa c JiHxpa Kara- 
wiH3axopa B wac. 

KoHBepcHH sxH.iOBoro cnHpxa — 29,5%. Bbi- 
xoA 3TH.Tauexaxa Ha npopearHpoBaBUiHM sxhjto- 
BbiH onnpx — 90%. 

flpe/iMex H3o6peTeHHfl 

1. Onoco6 fno.iyqeHHfl sxKJiauexaxa /lerHApo- 
reHHsauHefl sx-h/iobopo onHpxa npH 180 — 300" C 
B npHcyxcxBHH Me^Horo Kaxa.nH3axopa, coA^p- 
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>i{auiero aKTHBaxopbt, c nocienytoiUHM BbineJie- 
UHCM ue.aeBoro -npoiiyKTa, OTAUHafotu^uCicH reM, 
HTO, c uejibK) i-iHTeHCH4)HKauHH npouecca -h yee- 
.THMeHHJi Bbixo:ia ue.iesoro -npoayKxa, b Kawecrse 
aKTHBaropa 'npHMOiHiOT uhhk h 'npouecc Be Ayr 
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npH cKopocTH .nojaMH 3TH*iOBoro onHpra, pasHoft 
250—700 aIa Kar. nac. 

2. Cnoco6 'iio -n. U OTAunafou^uucn tcm, mto 
rpouecc Be^yi npn 250° C h o6-beMHOH cKopocxH 
350 — 500 a/ A Kar. nac. 


CocTaBHTe.1t> H. FajiHUKan 

PeaaKTop E. ToHiiap Texpe/t T. MH poHOBa KoppeKTOp E. 3HMHHa 

3aKa3 386/3 Hsa- JVe 65 THpajK 404 noanHCHoe 
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